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HeiBsahnampf bare Pilme aus IthylenpolymWrlsaljen 



Aus Athylenpolymerisaten hergestelite^^ Filme 
liaben zum Teil aufgrund der. Klarheit derartiger Filme tmd ihrer . 
PSxigkeit eine fest^itzende Verpackung bei relatiy nle^vigen :: 
Schrimpfteniperaturen zu bilden in einer breiten Vielfalt von An-- 
wendtmgen in der/Verpaclnmgsindtts.trie Anerkennung gefxmden. Die^ 
Be Pilme werden of t nach Schlauchextrudier-Verf ahren aus Ge- 
mischen vpn Polymerlsaten mit grosser imd geringer Dichte her- 
gestellt. : ; . 

UngiUcklicherweise ist die ^erstellung derartigfer Pilme in 
Dicken von >€rniger als 0,025 mm (.1 .mil ) nacji diesen Techniken ' ' 
nicht vollkommen erf&lgreich gewesen, Insbesondere war es bis- 
her nicht mogli oh, einen Ithylenpoiymerisatfilm mit ratibneller 
Produktiorisg^schwindigiceit, grosser KlarheiV xmd Schrimpfimgs>- 
kraft xirid einer Dicka von weniger als 0 ,025 mm (1 mil) herzu- ■ 
stellen* Ausserdem hat die Schmmpf kraft von bisher erhaltli- 
Chen Pilmen ihre Verwendung bei bestixninten Anwendungen, wo eine 
exaeptionell hohe Kraft erfoarderlich ist, beschrankt# 
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Me vorliegende Erfindung betrif ft- eine einzigartige Mischung 
von Athylenpolymerisaten, die zur rationellen Herstelltmg diinnei; 
heiBschriimpf barer Pilme nach herkbmmlichen Schmelzextrudiertech- 
niken verwendet warden kann. 

Die Erfindung betrifft insbesondere ein Polymerisatgemisch mit 
einer HBchstdelmtaig von wenigstens 700 i> bei 120°*C, das im we- 
sentlichen aus einer praktiach homogenen Mischung von 

!•) 70 bis 80 Gew.-?6, bezogen .auf das Gesamtgewicht der Mischimg 
eines Polymerisates mit niedriger Bichte, das 

a) ein Polyathylen oder. 

b) ein Mischpolymerisat aus Jtthylen und etwa 1 bis 6 Gew»-^. 
Vinylacetat ist, wobei das Polymerisat eine Dichte von. 
etwa 0,91 bis 0,93 g/cm^ bei 25°C, einen Schmelzindex 
von etwa 1,5 bis 12,0 und einen Sohmelzpunkt von etwa 

95 bis 110^0 besitzt und 

2.) 30 bis 20 Gew,-?S eines Mischpolymerieates holier Dichte aus 
Xthylen mit wenigstens einem Di -Olefin mit 3 bis 12 Kohlen- 
stoffatomen, wobei das Mischpolymerisat hoher Dichte eine 
Dichte von etwa 0,94 bis 0,98 g/cm^ bei 25°C, einen Schmelz- 
index. von etwa 0', 2 bis 1,5» einen Belastungsexponent von 
wenigstens 1,5 und eine Hochstdehnung von wenigstens 700 
vorzugsweise 1400 jS bei 120^0 besitzt, besteht. 

Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Her- 
stellung heiBschrmnpfbarer Pilme durch Schmelzextrudieren der 
obigen Mistshung zu einer selbsttragenden Po lie und anschlies- 
sends Orientierung dex extrudierten Pilmes durch Verstrecken 
der nicht-prientierten Polie in zwei zueinaiider senkrechten 
Riohtungen in der Ebene der Polie auf wenigstens das Dreifache 
der ursprttngliohen Abmessung der Polie in jeder Richtung bei 
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einer Temp«ratur • von twa 90 bis 1 2b°C md enschliessendes Ab- 
fcUhlen de* Pblie imter Beibehaltiing der gestreclrten Abmessungen; 

Aus dem obigen Verfabren resultiert . eiii heiBschnunpf barer Film, 
der duroh eine Scijrumpfung von wenigstens 20^ entlang jedeir 
Achse der Polienebene bei einer Temperatur Yon 100°C, einen Tttl- 
bungswert von wehiger als' 5,0i einen Glanzwert grSsser als 100 
vmd einen Transpftrenzwert von wenigstens 60 gekeimzeichnet ist« 

Die vprliegende Erfind\mg griindet sich auf eine einzigartige 
Koiabination von ;Pbiymerisatzusajmnensetzung .., Hbchs-bdehnoing und " 
andereh Polymerisateigenschafteia, die die Herstellung von unge- 
wohnlich gut heiSschrimpfbaren Illmen mit eirier Dicke von v/eni- 
ger als 0,025 mm (1 f 0 _mil) gestattet, die mit tefehnisch akziBp-^ 
tablen Produktionsgescbwindigkeiten rationell berges-tellt werden 
konnen, Man fand, dass die oben genannten Ciiarakteristika vom 
Herstellimgsverf ahren der Jliscbungskomponenten aiahangig sind. 

Wie bereits erwahiit, karm die Komponente der Polymerisatmischiing 
von geringer Dichte entweder ein ithylenhomopolymerisat : oder ein 
Mischpolymerisat aus .Xthyien mit etwa 1 bis 6 Vinyl ac e t at s ein, 
Bas Polymerisat geringer Dichte karm ein« Dichte von etwa 0,91- 
bis 0,93. und einen Scimelzpunkt von etwa 95 bis 110°C besitzen, 
• Der Schmeizindex der Harze, die im Rahmen der vorliegenden Er- 
findung verwende't werden kbnnen, kann liber einen we sentlich 
grbsseren Bereich schwanken als man bisher fiir mSglich gehalten 
hatte, Werte von 1,5 bis 12,0 ergeben ein gutes Verhalten. Aus- 
gesprochen gute ibctrudiereigenschaften erzielt man init einem 
Harz geringer Dichte, das eine Dichte von 0,910 'tis 0|925 g/pm^ 
bei 25°C und einen Schmeizindex von 1,5 bis 3,0 besitzt. 

Die Komponente hoher Dichte kann ein Mischpolymerisat aus Athy- 
■ len mit wenigstens einem; Of -Olefin mit 3 bis 12 Kohlenstoff- : ' 
atomen s.ein, einschliesslich beispielsweise Propylen, 1-Buten, 
1-Penten, IrHexen, 1-Hepten, ,1-Octen, 1-Decen und l-Dodecen. 
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.Von diesen sind Xthylen/1-Decen- iind Athylen/l-Octen-Misclipoly- 
merisate besonders bevorzugt. In einer bevorzugten Ausf uhrungs- 
form der vorliegenden Erfindung besitzt die Mischungskomponente 
hoher Mchte eine Dichte von 0,940 bis 0,965.g/om' bel 25^0, 
einen Schmelzindex von 0,4- bis 1,0 und einen Spannungsexponen- 
ten von wenigstens I,?. In einer besonders bevorzugten Ausfuh- 
rxmgsforra ist das Of -Olefin das 1-Octen, das etwa 0,5 bis 
1,0 Gew.-^ des Mischpolymerisates ausmacht. 

Das Polymerisat geringer Mchte wird vorzugsweise nach dem Auto 
. klavenverf ahren hergestellt. Das Autoklavenverf ahren soil sich 
gemass der vorliegenden .Erf iridxing auf diejenigen Polymerisat- 
Herstellunffsmethod fin bfiKiphAn. "ho^ /^o-non /^oo Voi-*-** vt^-^^-^^^^ 



